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La presente invention concerne des panneaux du 
type comportant une ame en copeaux de bois aggio- 
meres par encollage et pressage. 

De tels panneaux sont utilises notamment dans 
l'industrie du batiment pour la realisation de cloi- 
sons. ou analogues mais leur emploi se trouve limite 
dans cette application par une insuffisance de tenue 
au feu que manifestent ies panneaux qui ne satis- 
font pas tou jours aux conditions imposees par les 
reglemehtations en vigueur dans ce domaine. 

Une amelioration dans la resistance au leu des 
panneaux a ete obtenue en percant des canaux 
dans 1'epaisseur des panneaux et en les remplis- 
sant de vermiculite, substance connue pour ses 
qualites desolation et interessante en plus pour sa 
legerete due a sa grande p'ofbsite. 

Cette amelioration s'est cependant revelee insuf- 
fisante dans de nombreux cas et le remplacement 
de la vermiculite par d'autres substances n'a pas 
permis non plus d'obtenir des resultats satisfai- 
sants. 

La presente invention au contraire permet d'ob- 
tenir des panneaux manifestant une remarquable 
tenue au feu et ne propageant pas la flamme, grace 
a des mesures adoptees isolement ou de preference 
combinees entre elles. 

Une premiere mesure prevue par 1'invention pour 
doter les panneaux d'une tenue satisfaisante au feu 
est de disperser au sein du panneau un agent 
approprie en realisant un melange intime des co- 
peaux et de cet agent reduit a 1'etat de poudre 
fine et de preference tres fine. 

Des essais ont montre qu'un excellent melange 
des copeaux et de Fagent peut etre abtenu suivant 
1'invention en realisant d'abord un melange intime 
de Fagent et de la colle, puis en ajoutant ce me- 
lange aux copeaux et en malaxant le tout 

D'autres essais de selection ont montre en outre 
que, suivant Tinvention il est particulierement indi- 



que d'utiliser comme agent de resistance au feu 
de la poudre d'amiante. 

De facpn inattendue, il s'est avere que la quan- 
tite de colle a utiiiser pour coller les copeaux n'est 
que legerement superieure dans le cas de Incor- 
poration de la poudre d'amiante a la quantite a 
utiiiser pour coller les copeaux en 1'absence de 
cette poudre. 

On a constate egalement que la presence de la 
poudre d'amiante ameliore de fagon surprenante la 
tenue a l'eau du panneau dont la tendance au 
gonflement se trouve tres diminuee. 

Des essais restreints ont montre par exemple 
qu'une immersion de neuf heures ne modifie pas 
les dimensions d'un panneau conforme a 1'inven- 
tion alors que des panneaux classiques de meme 
type et de memes dimensions, exposes dans les 
memes conditions, gonflent en moins d'une heure 
d'lmmersion. 

Ces resultats permettent de penser, mais ce n'est 
la qu'une hypothese, que la poudre d'amiante 
forme, sensiblement autour de chaque copeau, 
comme une gaine constitute par un nuage de par- 
ticules proches les unes des autres et tenues par la 
colle, isolant le copeau et en contact intime avec 
lui, l'empecbant a la fois de gonfler par absorp- 
tion d'eau et de se distiller par contact d'une 
flamme. 

Ces proprietes peuvent aussi etre dues a. des in- 
teractions entre la colle et l'agent incorpore, par 
exemple a des interactions entre une colle du type 
uree-formol dite « Kaurit » et la poudre d'amiante. 

Suivant une autre mesure prevue par 1'inven- 
tion dans le cas des panneaux comportant un pla- 
cage decoratif sur 1'ame en copeaux agglomeres, 
il est avantageux de meianger a la colle utilis^e 
pour caller ce placage une substance resistante au 
feu et reduite a une finesse suffisante pour pou- 
voir penetrer dans le placage sous 1'effet des con- 
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ditions <ie collage et notamment -de la pression 
appliquee pour constituer 1 panneau. 

Cette derniere mesure, en combinaison avec la 
premiere, permet d'obtenir des panneaux presen- 
tant <les qualites remarqoables de tenue au feu et 
a Feau, 

A titre d'exemple, on indiqjue ci-apres les re- 
sultats obtenus avec un parmeau de 1 m 2 epais de 
50 mm comportant Fappiication des mesures pre- 
conisees par Finvention. Ce panneau est <lit « tubu- 
•laire » en ce sens qu'il comporte des eanaux en 
forme de tubes. 

Le panneau est obtenu en melange ant 3 kg de 
colle uree-formol par exemple de cone connue dans 
le commerce sous la denomination « Kaurit », avec 
1,750 kg d'amiante reduit a 1'etat d'une poudre 
fine comme de la poudre de talc, en introduisant 
le melange dans un •melangeur contenant 20 kg 
de copeaux sees, puis en soumettant le melange 
final a un pressage dans des conditions de tempe- 
rature et de pression en soi connues pour la fabri- 
cation de panneaux d'agglomeres. 

Un panneau ayant cette composition, recouvert 
sur ses grandes faces d'un placage de 1 mm d'epais- 
seur colle a la presse avec une colle contenant la 
meme proportion de farinc d'amiante que celle in- 
diquee ci-dessus et perce de canaux remplis de 
silice fa. savoir de sable de Fontainebleau utilise 
s pour ameliorer les qualites d'isolation phonique du 
panneau et sans incidence particuliere sur ses qua- 
lites de resistance au feu) ne sc perce pas lorsqu'il 
est soumis .pendant trois heures a. Faction d'une 
flamme de lampe a souder, et ni le placage ni les 
copeaux ne degagent une fumee ou une flamme. 

On ne constate aucune distillation des copeaux 
de bo is qui se component a la flamme comme des 
matieres de nature minerale. 

Un panneau prepare de fagon similaire mais a. 
partir de 2,25 kg de colle et de 0,75 kg de farine 
d'amiante et sans introduction de silice se com- 
porte moins bien au feu en ce sens qu'il s'enflamme 
apres une beure -d'exposition, mais il presente deja 
une grande resistance a. Feau. 

La moins bonne tenue au feu de ce dernier 
panneau est encore tres superieure a celle d'un 
panneau classique, obtenu a partir d'un melange de 
20 kg de copeaux et 1,5 kg de colle, qui s'en- 
flamme apres sept minutes d'exposition aux memes 
conditions. 

Les copeaux et placages peuvent dans la pra- 
tique etre en toutes essences de bois et Fon peut 
utiliser n'importe quel type de colle approprie con- 
tenant ou non des adjuvants divers, comme par 



exemple des additions de colle <Iu type a base de 
melamine a raison de 10 %, cette derniere addi- 
tion ameliorant la tenue a Feau des panneaux. 

Bien entendu on ne sortirait pas du cadre de 
Finvention en ajoutant egalement aux copeaux 
d'autres constituants incorpores aux panneaux pour 
des raisons diverses. 

H va de soi en fin que Finvention n'est pas liinitee 
a. une forme particuliere de panneau, que le pan- 
neau obtenu peut etre plein ou comporter des loge- 
ments, et que les logements peuvent etre vides, 
remplis ou simpiement fermes. 

RESUME 

La presente invention concerne notamment : 

1° Dans un procede de fabrication de panneau 
comportant une ame en copeaux agglomeres par 
collage et pressage, le fait de melanger a la colle 
utilisee un agent resistant au feu et reduit a Fetat 
de poudre fine ; 

2° Dans un procede de fabrication de panneau 
comportant un placage rapporte sur une ame par 
collage et pressage le fait de melanger a la colle 
utilisee un agent resistant au feu reduit a Fetat de 
poudre fine; 

3° Un mode de realisation du procede selon 1° 
ou 2° caracterise en ce que les poids de colle et de 
poudre dans le melange sont sensiblement dans le 
rapport de 2 a 1 ; 

4° Les panneaux obtenus par un procede selon 1° 
ou3°et/ou2°; 

5° Les panneaux comportant une ame en co- 
peaux agglomeres et contenant un agent resistant 
au feu a Fetat de poudre fine disperses dans le 
panneau; 

6° Les panneaux selon 4° ou 5° et presentant 
les caracteristiques suivantes considerees isolement 
ou en combinaisons : 

a. La colle utilisee pour agglomerer les copeaux 
est une colle uree-formol ; 

h. L'agent resistant au feu est de Famiante; 

c. Les panneaux sont perces de canaux; 

d. Les canaux contiennent un agent isolant pho- 
nique, par exemple du sable; 

e. Les canaux contiennent un agent resistant au 
feu, par exemple de la vermiculite ou de la poudre 
d'amiante; 

7° Les cloisons comprenant des panneaux selon 
4° a 6°, 
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